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1^ COMPOSITION COSMETIOUE OU DERMATOLOGIQUE COMPRENANT UN POLYMERE FILMOGENE ET UNE 
EMULSION AQUEUSE DE SILICONE. 



(5p La presente demande concerne une composition cos- 
metique ou dermatologique susceptible d'etre appliquee sur 
la peau, les semi-muqueuses at/ ou les muqueuses, com- 
prenant au molns un polymere filmogene et au moins une 
emulsion aqueuse de silicone. 
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La presente invention a trait a une composition cosmetique ou dermatologique 
susceptible d'etre appiiquee sur la peau, ies semi-muqueuses et/ou les muqueu- 
ses. Ladite composition comprend en particulier un polymere filmogene, par 
exemple sous forme de dispersion aqueuse de particules, et peut etre utilises en 
5 tant que produit de maquillage. 

Les compositions a appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueu- 
ses telles que les rouges a ievres et les fonds de telnt, se presentent generale- 
ment sous forme de stick, de pate souple ou de pate coulee, et comprennent des 

10 corps gras tels que des huiles, des composes pateux et/ou des cires, et une 
phase particulaire generalement composee de charges et de pigments. 
Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau, les muqueuses ou les 
semi-muqueuses, presentent toutefois I'inconvenient de transferer. On entend par 
la que la composition est susceptible de se deposer, au moins en partie, sur cer- 

15 tains supports avec lesquels elle est mise en contact, tels que, par exemple, un 
verre, une tasse, un vetement ou la peau. En se deposant, ladite composition 
laisse une trace sur ledit support. II s'en suit done une persistance mediocre de la 
composition sur la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses, et la necessite 
de renouveler regulierement son application. 

20 Par ailleurs, I'apparition de traces inacceptables sur certains vetements et no- 
tamment sur les cols de chemisier peut ecarter certaines femmes de Tutilisation 
de ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. 

On a en effet constate que certaines compositions avaient tendance a se propa- 
25 ger a I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des fonds de 

teint; dans les ndules qui entourent les Ievres, dans le cas des rouges a Ievres; 

dans les plis de la paupiere, dans le cas des fards a paupieres. On a egalement 

constate, dans le cas notamment des fards a paupieres, I'apparition de stries 

dans le maquillage, generees par les mouvements des paupieres. On a encore 
30 constate que les eye-liners pouvaient egalement couler. Tous ces phenomenes 

engendrent un effet inesthetique que Ton souhaite bien evidemment eviter. 

Depuis plusieurs annees, de nombreux cosmeticiens se sont interesses aux com- 
positions cosmetiques, notamment de rouge a Ievres ou de fond de teint 'sans 

35 transfert'. Ainsi, il a ete envisage, dans J P-A-6 1/65809, des compositions liquides 
de rouge a Ievres 'sans transfert' contenant de 1 a 70% en poids de resine de sili- 
cone a motifs repetitifs silicates, de 10 a 98% en poids d'une huile de silicone 
volatile et des charges pulverulentes. Toutefois, le film obtenu sur les Ievres 
apres evaporation de I'huile de silicone presente I'inconvenient de devenir incon- 

40 fortable au cours du temps (sensation de dessechement et de tiraillement). 

On connait egalement, par EP602905, des rouges a Ievres 'sans transfert' conte- 
nant une silicone volatile et une resine de silicone liquide comportant une chalne 
esterifiee pendante ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge a le- 
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vres presente notamment ('inconvenient de manquer de confort a I'application, en 
particulier d'etre trop sec. 

Ainsi, d'une maniere generale, I'association d'huiles volatiles avec certains com- 
poses silicones permet d'obtenir un resultat 'sans transfer!' satisfaisant. Toutefois, 
5 les films obtenus apres application de ces compositions et evaporation des vola- 
tils presentent neanmoins I'inconvenient d'etre relativement mats, et conduisent 
ainsi a un maquillage peu briliant. 

□'autre part, il a ete decrit des compositions cosmetiques de maquillage compre- 
10 nant des polymeres filmogenes en solution aqueuse; mais ces compositions sont 
sensibles a I'eau et ne peuvent done pas, notamment, etre appliquees sur les le- 
vres. 

Lorsque les polymeres sont solubilises dans des milieux alcooliques ou hydroal- 
cooliques, on a constate que la composition obtenue pouvait engendrer des pro- 
15 biemes d'irritatlon et/ou de deshydratation de la peau, d'ou un inconfort certain 
pour I'utilisatrice. 

II subsistait done le besoin d'une composition cosmetique qui transfere peu ou 
pas du tout, c'est-a-dire d'une composition 'sans transfert', tout en possedant de 
20 bonnes proprietes cosmetiques. 

II a alors ete propose dans le document EP775483, une composition cosmetique 
comprenant, dans un systeme polymerique, une dispersion aqueuse de particules 
de polymere filmogene. Ledit systeme permet I'obtention d'un film sur le support 
25 sur lequel il est depose. Ledit film resiste remarquablement au transfert et pre- 
sente une bonne resistance a I'eau. 

Toutefois, on a constate que, selon la nature du polymere employe, le dema- 
quillage a I'aide de certains demaquillants usuels etait peu aise, notamment lors- 
que I'on utilisait des demaquillants huileux, du fait de la bonne resistance chimi- 
30 que desdits polymeres a I'eau et/ou aux corps gras. Dans certains cas, le film de 
polymere peut etre elimine a I'aide de solvants hydrocarbones, dont I'utilisatlon en 
cosmetique n'est pas souhaitable. 

□'autre part, on a egalement constate que le film depose sur le support pouvait 
etre legerement collant, meme apres sechage. 

35 

La presente invention a pour but de proposer une composition cosmetique ou 
dermatologique qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue, qui ne transfere 

pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qui ne migre 
pas au cours du temps, tout en possedant de bonnes proprietes cosmetiques ou 
40 dermatologiques. De plus, ledit film peut etre tres peu, voire pas du tout, collant, 
notamment sur les levres, et est de surcrolt aisement demaquillable a I'aide des 
produits de demaquillage existants, qu'ils soient aqueux, hydroalcooliques ou 
huileux. 
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Un objet de rinvention est une composition cosmetique ou dermatologlque sus- 
ceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, 
comprenant un systeme polymerique qui comprend au moins un polymere filmo- 
5 gene, caracterisee par le fait qu'elle comprend en outre au moins une emulsion 
aqueuse d'au moins un compose silicone. 

Un autre objet est une composition de maquillage ou de soin sans transfert, com- 
prenant un systeme polymerique qui comprend au moins un polymere filmogene 
et une emulsion aqueuse d'au moins un compose silicone. 

10 Un autre objet est I'utilisation de I'association d'un systeme polymerique qui com- 
prend au moins un polymere filmogene, et d'une emulsion aqueuse d'au moins un 
compose silicone, dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, afin d'obtenir un film de tres bonne te- 
nue et/ou qui ne transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas et/ou 

15 qui ne colle pas. 

Un autre objet est I'utilisation de I'association d'un systeme polymerique qui com- 
prend au moins un polymere filmogene, et d'une emulsion aqueuse d'au moins un 
compose silicone, dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, pour diminuer le transfert et/ou la mi- 

20 gration de ladite composition. 

Un autre objet est I'utilisation de I'association d'un systeme polymerique qui com- 
prend au moins un polymere filmogene, et d'une emulsion aqueuse d'au moins un 
compose silicone, pour la fabrication d'une composition destinee a traiter thera- 
peutiquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 

25 

La composition selon ('invention permet I'obtention d'un film homogene, qui pre- 
sente une texture legere et reste confortable a porter tout au long de la journee. 
Le film est mou, souple, elastique et flexible sur la peau; il suit les mouvements du 
support sur lequel il est depose, sans se craqueler et/ou se decoller. II adhere 
30 notamment parfaitement sur les levres du visage. 

□'autre part, le film obtenu peut etre tres brillant, ou plus ou moins mat, selon la 
nature des constituants de la composition, d'oCi une gamme plus etendue de pro- 
duits de maquillage, brillants ou mats, au choix. 

35 Un autre avantage apportee par la presente invention est qu'il est possible 
d'obtenir un film sans transfert tres doux et tres lisse, non collant, sans effet 'gras', 
tres resistant a I'eau et tres confortable, en particulier pour formuler des rouges a 

levres, des fends de teint, des eye-liner ou des fards a paupieres. 

40 La composition selon I'invention est facilement applicable et s'etale aisement en 
particulier sur les levres du visage. La composition selon I'invention trouve no- 
tamment une application particulierement interessante dans le domaine du soin 
et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses et/ou des semi-muqueuses de 
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I'etre humain. On entend notamment par muqueuse, la partie interne de la pau- 
piere inferieure; parml les semi-muqueuses, on entend plus particulierement les 
levres du visage, AinsI, la composition selon I'invention trouve une application 
preferee dans le domaine des produits de maquillage des levres du visage, no- 
5 tamment en tant que rouge a levres. Elle trouve egalement une autre application 
avantageuse dans le domaine des eye-liners, des foods de teint ou des fards a 
joues ou a paupieres. 

La composition selon rinvention comprend done un systeme polymerique qui 

10 comprend au moins un polymere filmogene. 

Avantageusement, ledit polymere filmogene du systeme polymerique est present 
dans la composition selon I'invention soit sous forme solubilise (dissous), soit 
sous forme disperse, c'est-a-dire sous forme de dispersion de particules, notam- 
ment dans un milieu cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, De 

15 preference, le polymere filmogene se presente sous forme de dispersion aqueuse 
de particules dudit polymere. 

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs polymeres filmogenes peut 
etre preparee par Thomme du metier sur base de ses connaissances generales, 
20 notamment par polymerisation en emulsion ou par mise en dispersion du poly- 
mere prealablement forme. 

Parmi les polymeres filmogenes utiiisables dans la composition selon la presente 
invention, on peut citer les polymeres synthetiques, de type polycondensat ou de 
25 type radicalaire, les polymeres d'origine naturelle, et leurs melanges. 

On peut ainsi citer, parmi les polycondensats, les polyurethannes anioniques, ca- 
tioniques, non ioniques ou amphoteres, les polyurethannes-acryliques, les poly- 
urethannes-polyvinylpirrolidones, les polyester-polyurethannes, les polyether- 
30 polyurethannes, les polyurees, les polyuree/polyurethannes, et leurs melanges. 
Le polyurethanne peut etre, par exemple, un copolymere polyurethanne, poly- 
uree/urethanne ou polyuree, aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, compor- 
tant, seule ou en melange, 

. au moins une sequence d'origine polyester aliphatique lineaire ou ramifie et/ou 

35 cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou 

. au moins une sequence d'origine polyether aliphatique et/ou cycloaliphatique 
et/ou aromatique, et/ou 

au moins une sequence siliconee, substitute ou non, ramifiee ou non, par 
exemple polydimethylsiloxane ou polymethylphenylsiloxane, et/ou 

40 . au moins une sequence comportant des groupes fluores. 

Les polyurethannes tels que definis dans I'invention peuvent etre egalement ob- 
tenus a partir de polyesters, ramifies ou non, ou d'alkydes comportant des hydro- 
genes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un compose 
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organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyamino), com- 
portant en plus soit un groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un 
groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupement amine ter- 
tiaire neutralisabie ou un groupement ammonium quaternaire. 
5 On peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a 
chaine grasse, les polyamides, et les reslnes epoxyesters. 
Les polyesters peuvent etre obtenus, de fapon connue, par polycondensation de 
diacides aliphatiques ou aromatiques avec des diols aliphatiques ou aromatiques 
ou des polyols. Comme diacides aliphatiques, on peut utiliser I'acide succinique, 

10 Tacide glutarique, I'acide adipique, I'acide pimelique, I'acide suberique ou I'acide 
sebacique. Comme diacides aromatiques, on peut utiliser I'acide terephtalique ou 
I'acide isophtalique, ou bien encore un derive tel que I'anhydride phtalique. 
Comme diols aliphatiques, on peut utiliser I'ethylene glycol, le propylene glycol, le 
diethylene glycol, le neopentyl glycol, le cyclohexane dimethanol, le 4,4'-(1- 

15 methylpropyiidene)bisphenol. Comme polyols, on peut utiliser le glycerol, le pen- 
taerythritol, le sorbitol, le trimethylol propane. 

Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, 
par polycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools. 
Comme diamine, on peut utiliser I'ethylene diamine, I'hexamethylenediamine, la 
20 meta- ou para-phenylene diamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mo- 
noethanolamine. 

Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise lors de 
la polycondensation, on peut citer par exemple I'acide dimethylol propionique, 
I'acide trimellitique ou un derive tel que I'anhydride trimellitique, le sel de sodium 
25 de I'acide sulfo-3 pentanediol, le sel de sodium de I'acide 5-sulfo 1,3- 

benzenedicarboxylique. 

Les polyesters a chaine grasse peuvent etre obtenus par I'utilisation de diols a 
chaine grasse lors de la polycondensation. 

Les resines epoxyesters peuvent etre obtenues par polycondensation d'acides 
30 gras avec un condensat aux extremites a, co - diepoxy. 

Les polymeres de type radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou 
des copolymeres, acryliques et/ou vinyliques. On utilise de preference des poly- 
meres radicalaires anioniques. 
35 Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise lors de 
la polymerisation radicalaire, on peut citer I'acide acrylique, I'acide methacrylique, 
I'acide crotonique, I'anhydride maleique, I'acide acrylamido-2 methyl-2 propane 
sulfonique. 

Les polymeres acryliques peuvent resulter de la copolymerisation de monomeres 
40 choisis parmi les esters et/ou les amides de I'acide acrylique ou de I'acide metha- 
crylique. Comme exemple de monomeres de type ester, on peut citer le metha- 
crylate de methyle, le methacrylate d'ethyle, le methacrylate de butyle, le metha- 
crylate d'isobutyle, le methacrylate d'ethyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle. 
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Comme exemple de monomeres de type amide, on peut citer le N-t-butyl acryla- 
mide et le N-t-octyl acrylamide. 

On utilise de preference des polymeres acryliques obtenus par copoiymerisation 
de monomeres a insaturation ethylenique contenant des groupements hydrophi- 
5 les, de preference de nature non ionique, tela que I'acrylate d'hydroxyethyle, 
I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate 
de 2-hydroxypropyle. 

Les polymeres vinyliques peuvent resulter de Thomopolymerisation ou de la co- 
polymerisation de monomeres choisis parmi les esters vinyliques, le styrene ou le 
10 butadiene. Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, 
le neodecanoate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl 

benzoate de vinyle. 

On peut egalement utiliser des copolymeres acryliques/silicones, ou encore des 
copolymeres nitrocellulose/acryliques. 

15 

Les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, peuvent etre choisis 
parmi la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les 
copals, les derives cellulosiques, et leurs melanges. 

On peut encore citer les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un 
20 ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur et/ou partiellement en surface, 
de particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe consti- 
tue par les polyurethannes, les polyurees, les polyesters, les polyesteramides 
et/ou les alkydes. Ces polymeres sont generalement appeles polymeres hybrides. 

25 Parmi les polymeres hydrosolubles susceptibles d'etre utilises, on peut citer les 
derives de proteines d'origine animale ou vegetale et plus particulierement les 
hydrolysats de keratine et les keratines sulfoniques, la polyvinylpyrrolidone, les 
copolymeres vinyliques tels que le copolymere de I'ether methylvinylique et de 
I'anhydride maleique ou le copolymere de I'acetate de vinyle et de I'acide crotoni- 

30 que, les glycoaminoglycanes, I'acide hyaluronique et ses derives, les polymeres 
acryliques, les polysaccharides, les polymeres cellulosiques et leurs derives. Ces 
polymeres seront en particulier utilises si Ton souhaite une elimination plus ou 
moins sensible du film, a I'eau. 

35 Afin d'ameliorer le caractere filmogene d'un polymere, par exemple en abaissant 
sa temperature de transition vitreuse, il est possible d'ajouter au systeme polyme- 
rique un agent de coalescence, qui peut etre choisi parmi les agents de coales- 
cence connus. 

40 Lorsque Ton emploie una dispersion aqueuse de particules de polymere, la teneur 
en matiere seche de ladite dispersion aqueuse peut etre de I'ordre de 5-60% en 
poids, et de preference 30-50%. 
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La taille des particules de polymeres en dispersion aqueuse peut etre comprise 
entre 10-500 nm, et est de preference comprise entre 20 et 150 nm, ce qui permet 
d'obtenir un film ayant une brillance remarquable. 

5 La composition peut comprendre 1-60% en poids, de preference 2-30% en poids 
de matiere seche de polymeres filmogenes. 

La composition peut egalement comprendre au moins un agent plastifiant, hydro- 
phile ou hydrophobe, choisi pour sa compatibilite avec le ou les polymeres et en 

10 quantite telle qu'elle ne nuit pas a la sensibilite du film a I'eau. Ledit agent plasti- 
fiant peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du metier 
comme etant susceptibles de remplir la fonction recherchee, Cet agent peut etre 
hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventuellement se presenter sous 
forme de dispersion aqueuse. 

15 En particulier, on peut citer, seuls ou en melange, les plastiflants usuels, tels que. 

- les glycols et leurs derives tels que le diethylene glycol ethylether, le diethylene 
glycol methylether, le diethylene glycol butylether ou encore le diethylene glycol 
hexylether, I'ethylene glycol ethylether, I'ethylene glycol butylether, I'ethylene gly- 
col hexylether, 

20 - les esters de glycerol, 

- les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenylether, 
le propylene glycol diacetate, le dipropylene glycol butylether, le tripropylene gly- 
col butylether, le propylene glycol methylether, le dipropylene glycol ethylether, le 
tripropylene glycol methylether et le diethylene glycol methylether, le propylene 

25 glycol butylether, 

- des esters d'acides notamment carboxyliques, tels que des citrates, des phtala- 
tes, des adipates, des carbonates, des tartrates, des phosphates, des seba9ates, 

- des derives oxyethylenes tels que les huiles oxyethylenees, notamment les hui- 
les vegetales telles que I'huile de ricin; les huiles de silicone, 

30 La quantite d'agent plastifiant peut etre choisie par I'homme du metier sur base de 
ses connaissances generales, de maniere a obtenir un film ayant les proprietes 
mecaniques souhaitees, tout en conservant a la composition des proprietes cos- 
metiquement acceptables. 

35 Dans le cadre de la presente invention, on appellera 'systeme polymerique' le 
melange comprenant le ou les polymeres filmogenes, les eventuels agents de 
coalescence et les eventuels plastiflants; ce systeme polymerique doit etre apte a 
former un film sur le support sur lequel il est depose. 

De preference, ledit film verifiera, dans les conditions de mesure definies avant 
40 les exemples, au moins une des conditions physico-chimiques suivantes : 

. un module de Young inferieur a environ 200 MPa, de preference inferieur a en- 
viron 100 MPa, et preferentiellement inferieur a 80 MPa, et/ou 
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. une elongation superieure a environ 200%, et, de maniere preferentielle, supe- 
rieure a 300%, et/ou 

. une durete inferieure a 110, de preference inferieure a 70, plus preferentielle- 
ment inferieure a 55. 

5 

La composition selon Tinvention comprend par ailleurs une emulsion aqueuse 
d'au moins un compose silicone. 

Par emulsion aqueuse, on entend une emulsion de type huile-dans-eau dans 
laquelle I'eau est la phase continue et la silicone est la phase dispersee, Cette 
10 emulsion peut etre stabilisee par un systeme emulsionnant usuel. 

Ladite emulsion, qui peut avoir une taille des gouttelettes inferieure a 1 micron, 
peut egalement se presenter sous forme de microemulsion transparente, ayant 
une taille de gouttelettes de I'ordre de 10 a 80 nm. Les microemulsions de sili- 
cone sont des emulsions stables de particules colloidales. 

15 

Les composes silicones presents dans la phase dispersee de I'emulsion sont de 
preference des polyorganosiloxanes, qui peuvent se presenter sous forme d'hui- 
les, de gommes, de resines ou de aires. 

Lesdits composes silicones sont generalement facilement emulsifiables dans un 
20 milieu aqueux. 

Les gommes, cires et resines de silicone peuvent etre ajoutees a la composition 
sous la forme d'emulsion dans I'eau, ou en melange avec des silicones liquides 

dans lesquelles elles sont solubilisees. 
25 D'une fagon generale, les composes silicones sont de preference des polymeres 
contenant des motifs repetitifs de formule : RnSiO(4.n)/2 

Les substituants R presents dans ces motifs repetitifs sont des groupements or- 
ganiques, et peuvent etre identiques ou differents. En outre, un meme compose 
30 peut contenir des motifs repetitifs differents. 

Les motifs repetitifs correspondant a n = 2 conferent generalement au compose 
une structure lineaire ou cyclique dont la chaine est constituee de liaisons si- 
loxane. Dans le cas d'un polymere lineaire, des motifs correspondant a n = 3 
35 constituent les groupements terminaux. 

En outre, les polyorganosiloxanes peuvent contenir des motifs reticulants inter- 
cales entre les motifs repetitifs. Ces motifs reticulants correspondent a la formule 
ci-dessus avec n = 1 ou n = 0. 

40 Dans les motifs repetitifs (n = 2) et les motifs reticulants correspondant a n = 1 , 
les groupements R peuvent representer notamment des groupements alkyle, cy- 
cloalkyle ou aryle et peuvent comporter en outre, des groupements fonctionnels 
tels qu'ethers, amines, carboxyles, hydroxyles, thiols, esters, sulfonates, sulfates. 
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Les groupements alkyle ont par exemple 1 a 20 atomes de carbone; les groupe- 
ments cycloalkyle ont par exemple 5 ou 6 chalnons; les groupements aryle sont 
notamment des groupements phenyle. 

Dans le cas des groupements terminaux correspondant a n = 3, I'un des groupe- 
5 ments R attaches au silicium terminal peut en outre representer un autre groupe- 
ment, tel qu'un groupement OH. 

Parmi les composes silicones susceptibles d'etre utilises dans le cadre de la pre- 
sente invention, on peut citer les silicones non volatils, choisies en particulier 
10 parmi les polyorganosiioxanes et notamment les polyalkylsiloxanes, les polyaryl- 
siloxanes, les polyalkylarylsiloxanes, les copolymeres polyethersiloxanes, orga- 
nomodifies ou non, les gommes et resines de silicones, les polysiloxanes modifies 
par des groupements organofonctionnels ainsi que leurs melanges. 

15 lis sont choisis plus particulierement parmi les polyalkylsiloxanes, parmi lesquels 
on peut citer principalement les polydimethylsiloxanes lineaires a groupements 
terminaux trimethylsilyle ayant une viscosite de 5. 1 0'^ a 2,5 m^/s a 25°C, de prefe- 
rence de 1 .10"^ a 1 m^/s a 25°C, et notamment les produits commerciaux suivants: 

- les huiles SILBIONE des series 47 et 70047 commercialisees par RHONE 
20 POULENC telles que par exemple I'huile 47V500000, 

- les huiles de la serie 200 de DOW CORNING. 

- les huiles VISCASIL de GENERAL ELECTRIC, 

- certaines huiles des series SF (SF96, SF18) de GENERAL ELECTRIC. 

25 On peut egalement citer les polydimethylsiloxanes lineaires a groupements termi- 
naux dimethylsilanol tels que les huiles de la serie 48 de RHONE POULENC. 

On peut egalement citer les produits vendus sous les denominations ABIL WAX 
9800 et 9801 par la societe GOLDSCHMIDT qui sont des polyalkyi (C1-C20)- 
30 siloxanes. 

Parmi les polyalkylarylsiloxanes, on peut citer les polydimethylmethylphenylsi- 
loxanes et les polydimethyldiphenylsiloxanes, lineaires ou ramifies, ayant une vis- 
cosite de 1.10"^ a 5.10'^ m^/s a 25''C, et notamment les produits commerciaux sui- 
35 vants : 

- les huiles SILBIONE de la serie 70641 de RHONE POULENC, 

- les huiles des series RHODORSIL 70633 et 763 de RHONE POULENC, 

- I'huile DC 556 Fluid de DOW CORNING, 

- les silicones de la serie PK de BAYER comme le produit PK20, 

40 - les silicones des series PN et PH de BAYER comme les produits PN1000 et 
PH1000, 

- certaines huiles des series SF de GENERAL ELECTRIC telles que SF1023, 
SF1154, SF1250 et SF1265. 
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Les gommes de silicone utilisables conformement a la presente invention, sont 
notamment des polydiorganosiloxanes ayant des masses moleculaires elevees, 
de preference comprises entre 200.000 et 1.000.000. Elles peuvent etre utilisees 
5 seules ou en melange dans un solvant qui peut etre choisi parmi les silicones 
volatils, les huiles polydimethylsiloxanes (PDMS), les huiles polyphenylmethylsi- 
loxanes (PPMS), les isoparaffines, le chlorure de methylene, le pentane, le dode- 
cane, le tridecane, le tetradecane ou leurs melanges. 

On peut citer plus particulierement les produits suivants : les gommes polydime- 
10 thylsiloxane/methylvinylsiloxane, polydimethylsiloxane/diphenylsiloxane, polydi- 
methylsiloxane/phenylmethyisiloxane, polydimethylsiloxane/diphenylsilo- 

xane/methylvinylsiloxane. 

On peut notamment employer des melanges tels que ; 

- les melanges formes a partir d'un polydimethylsiloxane hydroxyle en bout de 
15 chaine (dimethiconol selon le CTFA) et d'un polydimethylsiloxane cyclique 

(cyclomethicone selon le CTFA) tel que le produit Q2-1401 vendu par la societe 

DOW CORNING, 

- les melanges formes a partir d'une gomme polydimethylsiloxane avec une huile 
de silicone cyclique tel que le produit SF1214 de GENERAL ELECTRIC (qui est 

20 un melange de gomme dimethicone ayant un poids moleculaire de 500.000 solu- 
bilisee dans le decamethylcyclopentasiloxane). 

- les melanges de deux PDMS de viscosites differentes, notamment d'une gomme 
PDMS et d'une huile PDMS, tels que le produit SF1236 de la societe GENERAL 
ELECTRIC (qui est un melange de 15% de gomme dimethicone ayant un poids 

25 moleculaire de 500.000, d'une viscosite de 20m^/s et de 85% d'huile SF96 d'une 

viscosite de 5.10'® m^/s), 

Les resines d'organopolysiloxanes utilisables selon ['invention sont notamment 
des systemes siloxaniques reticules renfermant les unites R2SiO, RSiOa/a et Si02. 
30 Parmi ces composes, les produits plus particulierement preferes sont ceux dans 
lesquels R designe un alkyle en C1-C6 ou phenyle. 

Parmi ces resines, on peut citer le produit vendu sous la denomination DOW 
CORNING 593 ou ceux vendus sous les denominations Silicone Fluid SS4230 et 
SS4267 par la societe GENERAL ELECTRIC et qui sont de type dime- 
35 thyl/trimethyl siloxane. 

Les silicones organomodifiees sont des composes silicones tels que definis ci- 
dessus, comportant en outre dans leur structure un ou plusieurs groupements or- 
ganofonctionnels directement fixes sur la chaine siloxanique ou fixes par I'inter- 

40 mediaire d'un radical hydrocarbone. 

On peut citer, par exemple, les silicones comportant : 

- des groupements polyethyleneoxy et/ou polypropyleneoxy comportant even- 
tuellement des groupes alkyles tels que : 



11 



2771927 



- les dimethicone copolyols et notamment celui vendu par la societe DOW 
CORNING sous la denomination DC1248, 

- les alkylmethicone copolyols et notamment I'alkyl (C12) methicone copolyol 
vendu par la societe DOW CORNING sous la denomination Q2-5200. 

5 - les huiles SILWET L 722, L 7500, L 77, L 711 de la societe UNION 

CARBIDE. 

- des groupements amines, eventuellement substitues, comme les produits ven- 
dus sous la denomination GP4 Silicone Fluid et GP7100 par la societe GENESEE 
ou les produits vendus sous les denominations Q2-8220 et DC929 par la societe 

10 DOW CORNING. Les groupements amines substitues sont en particulier des 
groupements aminoalkyle en C1-C4. 

- des groupements thiols comme dans les GP 72 A et GP 71 de GENESEE. 

- des groupements carboxylates comme dans les produits decrits dans le brevet 
EP 186 507 de la societe CHISSO CORPORATION. 

15 - des groupements alkoxyles, comme les produits vendus sous la denomination 
Silicone copolymer F-755 par SWS SILICONES, ou ABIL WAX 2428, 2434 et 
2440 par la societe GOLDSCHMIDT. 

- des groupements hydroxyles, comme les polyorganosiloxanes a fonction hy- 
droxyalkyle notamment decrits dans la demande de brevet fran?ais 85FR-163 34. 

20 - des groupements acyloxyalkyle, comme par exemple les polyorganosiloxanes 
decrits dans la demande de brevet frangais 88FR-17433. Ces composes peuvent 
etre prepares par esterification de polyorganosiloxanes a fonction hydroxyalkyle. 

- des groupements anioniques de type carboxylique tels que les groupements al- 
kylcarboxyliques; 2-hydroxy alkylsuifonate ou 2-hydroxyalkylthiosulfate, 

25 - des groupements fluores. 

Parmi les composes silicones susceptibles d'etre utilises dans le cadre de la pre- 
sente invention, on peut encore citer les silicones volatils, qui possedent genera- 
lement un point d'ebullition compris entre 60 et 260''C, et en particulier : 
30 - les silicones cycliques comportant de 3 a 7 atomes de silicium et de preference 
4 a 5 atomes de silicium tels que I'octamethylcyclotetrasiloxane, le decamethylcy- 
clopentasiloxane et leurs melanges. 

On peut egalement citer les cyclocopolymeres tels que le dimethylsi- 
ioxane/methylalkylsiloxane, et notamment la silicone volatile FZ 3109 vendue par 

35 la societe UNION CARBIDE. 

On peut encore citer les melanges de silicones cycliques avec des composes de- 
rives du silicium tels que le melange d'octamethylcyclotetrasiloxane et de tetra 
trimethylsilyl pentaerythritol (50/50) et le melange d'octamethylcyclotetrasiloxane 
et d'oxy-1 , 1 '(hexa-2,2,2',2',3,3' trimethylsilyloxy) bis-neopentane. 

40 - les silicones volatils lineaires ayant 2 a 9 atomes de carbone et une viscosite 
inferieure ou egale a 5,10'^ m^/s a 25°C, tels que I'hexamethyldisiloxane ou le de- 
camethyltetrasiloxane. Des silicones entrant dans cette classe sont egalement 
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decrits dans I'article publie dans Cosmetic and Toiletries, Vol 91, Jan 76, p 27-32 
intitule "Volatile Silicone fluids for cosmetics". 

L'emulsion aqueuse de composes silicones pourra aisement etre prepares par 
5 I'homme du metier, sur base de ses connaissances generales. 

Parmi les emulsions aqueuses de silicone commercialement disponibles, on peut 
citer : 

- les emulsions de polydimethylsiloxane (SM2162 de General Electric), 
10 - les emulsions de stearyldimethicone (SLM23032 de Wacker), 

- les microemulsions d'amodimethicone (Microemulsion 71827 de Rhone- 

Poulenc), 

- les microemulsions cationiques de polydimethylsiloxane a groupements ami- 
noethylaminopropyl {DC939 de Dow Corning), 

15 - les microemulsions de polydimethylsiloxane (SILTECH MFF 5015-70 de Siltech 
ou DC2-1281 de Dow Corning). 

Les composes silicones peuvent etre presents dans la composition a raison de 
0,1% a 50% en poids de matiere seche de silicone, de preference a raison de 5% 
20 a 30% en poids. 

Par ailleurs, dans un mode prefere de realisation de I'lnvention, la composition 
peut comprendre une dispersion aqueuse de cire, de preference une microdisper- 
sion aqueuse de cire. On peut egalement incorporer les cires sous forme particu- 
25 laire dispersees dans i'eau. 

On entend par microdispersion de cire, une dispersion aqueuse de particules de 
cire, dans laquelle la taille desdites particules de cire est inferieure ou egale a 
environ 1 micron. 

Les microdispersions de cire sont des dispersions stables de particules colloida- 
30 les de cire, et sont notamment decrites dans "Microemulsions Theory and Prac- 
tice", L.M. Prince Ed., Academic Press (1977) pages 21-32. 
En particulier, ces microdispersions de cire peuvent etre obtenues par fusion de 
la cire en presence d'un tensioactif, et eventuellement d'une partie de I'eau, puis 
addition progressive d'eau chaude avec agitation. On observe la formation inter- 
35 mediaire d'une emulsion du type eau-dans-huile, suivie d'une inversion de phase 
avec obtention finale d'une emulsion du type huile-dans-eau. Au refroidissement, 
on obtient une microdispersion stable de particules colloTdales solides de cire. 

Les particules de la microdispersion de cire ont de preference des dimensions 
40 moyennes inferieures a 1 micron, de preference inferieures a 0,5 micron. 

Ces particules sont constituees essentiellement d'une cire ou d'un melange de 
cires. Elles peuvent toutefois comprendre en proportion minoritaire des additifs 
gras huileux et/ou pateux, un tensioactif et/ou un additif/actif liposoluble usuel. 
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Les cires susceptibles d'etre utilisees dans les compositions selon I'invention sont 
choisies parmi les cires, solides et rigides a temperature ambiante, d'origine ani- 
male, vegetale, minerale ou de synthase et leurs melanges. De preference, les 
5 cires entrant dans la composition peuvent presenter un point de fusion superieur 
a 45°C environ, et en particulier superieur a 55°C, et/ou un indice de penetration 
de I'aiguille a 25°C de preference compris entre 3 et 40, mesure selon la norme 
americaine ASTM D 5 ou selon la norme frangaise NFT 004. 

10 On peut notamment citer la cire d'abeilles, la cire de lanoline, et les cires d'in- 
sectes de CInine, la cire de riz, la cire de Carnauba, la cire de Candellila, la cire 
d'Ouricurry, la cire d'Alfa, la cire de fibres de liege, la cire de canne a sucre, la 
cire du Japon, la cire de sumac, la cire de montan, les cires microcristallines, les 
paraffines, I'ozokerite, les cires de polyethylene, les cires obtenues par la syn- 

15 these de Fisher-Tropsch et les copolymeres cireux ainsi que leurs esters. 

On peut aussi citer les cires obtenues par hydrogenation catalytique d'huiles ani- 
males ou vegetales ayant des chaines grasses, lineaires ou ramifiees, en C8- 
C32. 

Parmi celles-ci, on peut notamment citer I'huile de jojoba hydrogenee, I'huile de 
20 tournesol hydrogenee, I'hui e de ricin hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee 
et I'huile de lanoline hydrogenee. 
On peut encore citer les cires de silicone. 

II est egalement possible d'utiliser des melanges commerciaux de cires auto- 
25 emulsionnables contenant une cire et des tensioactifs. On peut utiliser par exem- 
ple la cire commercialisee sous la denomination 'Cire Auto Lustrante OFR' par 
Tiscco, qui contient des cires de Carnauba et de paraffine en association avec 
des tensioactifs non ioniques, ou la cire auto-emulsionnable commercialisee sous 
la denomination 'Cerax A.O. 28/B' par La Ceresine, qui contient de la cire d'Alfa 
30 en association avec un tensioactif non ionique. Ces melanges commerciaux per- 
mettent de preparer des microdispersions de cires par simple addition d'eau. 
On peut encore citer les produits 'Aquacer' de Byk Cera, et notamment : le me- 
lange de cires synthetiques et naturelles avec emulsionnant anionique (Aquacer 
520), la cire de polyethylene avec emulsionnant non ionique (Aquacer 514 ou 
35 513), la cire polymerique avec emulsionnant anionique (Aquacer 511). On peut 
egalement citer le melange de cires de polyethylene et de paraffine avec emul- 
sionnant non ionique ' Jonwax 120' de Johnson Polymer. 

De preference, au moins une des cires est fluoree. 
40 Par cire fluoree, on entend une cire dont la structure chimique comprend au 
moins un groupement fluore ou perfluore, ou un melange de cires dont au moins 
une comprend un groupement fluore, ou perfluore. 
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On peut citer les melanges micronises de cire de polyethylene et de cire de PTFE 
(polytetrafluoroethylene). 

Parmi les microdispersions de clres fluorees commerciales utilisables selon 
I'Invention, on peut citer la 'Microdisperslon 411' de MicroPowders, qui est un 
5 melange de cires de polyethylene, de polytetrafluoroethylene et de polymere 
acrylique. On peut citer, comme cire fluoree, le produit 'Aquapolyfluo 411" de Mi- 
croPowders, qui est un melange de cire de polyethylene et de polytetrafluo- 
roethylene. 

10 La composition selon I'invention peut comprendre 0 a 50% de matiere seche de 
cire, plus particulierement 0,1-30% en poids. 

La (micro-)dispersion aqueuse comprend de preference entre 10 et 70% en poids 
de matiere seche de cire. 

15 La composition selon I'invention peut comprendre une quantite suffisante de ten- 
sioactif pour permettre d'obtenir une microdispersion de cire et/ou une emulsion 
de silicone, ainsi qu'une composition finale, stable. Notamment, elle peut com- 
prendre 0,01 a 30% en poids de tensioactif usual, pouvant etre choisi parmi les 
composes suivants : 

20 - les tensioactifs anioniques, notamment des sels d'acides gras eventuellement 
insatures, ayant par exemple 12 a 18 atomes de carbone; des sels alcalins ou 
sels de bases organiques des acides alkyl-sulfuriques et alkylsulfoniques ayant 
12 a 18 atomes de carbone ou d'acides alkyl-arylsulfoniques dont la chaine alkyle 
contient 6-18 atomes de carbone; les ethers-sulfates. 

25 - les tensioactifs non ioniques, notamment des tensioactifs polyalcoxyles et/ou 
polyglyceroles, et en particulier des acides gras ou amides d'acide gras; des al- 
cools gras ou des alkylphenols; les esters d'acides gras et de polyols; les alcane- 
diols et les alkylethers d'alcanediols. On peut citer egalement les alkylcarbamates 
de triglycerol, les derives oxyethylenes ou propoxyles des alcools de lanoline, des 

30 acides gras de la lanoline, ou de leur melanges. 

- les tensioactifs cationiques, notamment les derives d'ammonium quaternaire. 

La cire ou melange de cires, peut etre associe a un ou plusieurs additifs gras 
(huileux et/ou pateux). On peut notamment citer les huiles vegetales comme 
35 I'huile de tournesol, I'huile de jojoba; les huiles minerales comme I'huile de paraf- 
fine; les huiles de silicones; la vaseline, la lanoline; les huiles fluorees; les huiles 
hydrocarbonees a groupement perfluore; les esters d'alcools gras. 

II est possible d'introduire en outre dans la phase siliconee et/ou cireuse, des in- 
40 gradients actifs liposolubles, tels que des filtres U.V., des vitamines liposolubles, 
des actifs cosmetiques liposolubles. 
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Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous differentes formes 
et en particuiier sous forme d'emulsions huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou 

sous forme de dispersions aqueuses. 

Selon une forme preferee de realisation, elles se presentent sous forme d'emul- 
5 slons huile-dans-eau, qui peut comprendre au moins un tensioactif notamment 
anionique ou non ionique, en une proportion comprise entre 2 et 30 % en poids 
par rapport au poids total de la composition. 

La composition peut en outre comprendre une matiere colorante utilisee de ma- 

10 niere usuelle dans le domaine de la cosmetique et du maquillage, telle qu'un co- 
lorant hydrosoluble et/ou un pigment. 

Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-20% en 
poids de la composition finale, et de preference a raison de 1-5%. lis peuvent etre 
blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, de taille usuelle ou nanometrique. 
15 On peut citer, parmi les pigments et nanopigments mineraux, les oxydes de titane, 
de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le 
bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, et 
les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium. 

Parmi les colorants hydrosolubles, on peut citer les colorants usuels du domaine 
20 considere tels que le sal disodique de ponceau, le sel disodique du vert 
d'alizarine, le jaune de quinoleine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique 
de tartrazine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la 
xanthophylle, et leurs melanges. 

25 On peut egalement ajouter dans la composition selon I'invention tout additif connu 
tel que des agents epaississants, par exemple des argiles, des gommes, des sili- 
ces, les derives cellulosiques, un polymere synthetique tel qu'un polymere acryli- 
que ou un polymere associatif de type polyurethanne; une gomme naturelle telle 
que la gomme xanthane; des agents d'etalement; des dispersants; des conser- 

30 vateurs; des agents antimousses; des agents mouillants; des filtres UV; des par- 
fums; des charges; des actifs cosmetiques; des hydratants; des vitamines et leurs 
derives; des matieres biologiques et leurs derives. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels additifs 
et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses de la com- 
35 position selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par 
I'adjonction envisagee. 

Cette composition doit bien entendu etre apte a se deposer sur un support tel que 
la peau, les muqueuses et/ou les semi-muqueuses. 

40 

La composition selon I'invention peut se presenter sous forme fluide, gelifiee, se- 
mi-solide, pate souple, voire solide telle que de stick ou baton. Dans le cas d'une 
formule non solide, la composition selon I'invention peut presenter une viscosite 
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allant de 0,05 Pa.s a 40 Pa.s (50 cPs a 40000 cPs). et notamment de 0,05 Pa.s a 
10 Pa.s, mesuree a 25°C a I'aide d'un appareil Brookfield, mobile 4 LVT. 
Elle trouve en particulier une application pour la preparation ou en tant que pro- 
duit de maquillage, notamment en tant que rouge a levres, fond de teint, fard a 
5 joues ou fard a paupieres, ou encore eye-liner ou mascara. On peut egalement 
envisager une application dans le domaine des compositions de soin, des com- 
positions solaires ou autobronzantes, a appliquer sur la peau, les semi- 
muqueuses et/ou les muqueuses. 

10 Le demaquillage des compositions selon I'invention se fait aisement avec des 
demaquillants classiques et/ou des huiles demaquillantes. II peut egalement etre 
realise a I'aide d'eau chaude savonneuse ou de demaquillants biphases 
(huile/eau) usuels. 

15 L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

A/ Mesure de Telonqation 

L'elongation du film obtenu est mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 
06.01 D 2370-92 'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coa- 
20 tings'. 

B/ Mesure de la durete 

La durete du film est mesuree selon la norme ASTM D-43-66, ou la norme NF-T 

30-016 (octobre 1981), a I'aide d'un pendule de Persoz. 
25 Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns 
avant sechage. Apres sechage pendant 24 heures, a 30°C et sous une humidite 
relative de 50%, on obtient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns; on 
mesure alors sa durete a 30°C et 50% d'humidite relative. 

30 C/ Mesure du module de Young (ou module d'elasticite) 

Le module de Young (module d'elasticite) est mesure selon la norme ASTM Stan- 
dards, volume 06.01 D 2370-92 'Standard Test Method for Tensile Properties of 

Organic Coatings'. 

Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns 
35 avant sechage. Apres sechage pendant 7 jours a 21 °C et sous une humidite rela- 
tive de 50%, on obtient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns. 
Les echantillons mesures ont une largeur de 5 mm et une epaisseur de 100 mi- 
crons. La distance entre les mors est de 25 mm. La vitesse de traction est de 
1000 mm par minute. 
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Exemple 1 

On a prepare des compositions aqueuses comprenant ; 

- 4,8% de pate pigmentaire qui comprend 10-16% en poids de glycerine, de ma- 
5 niere a obtenir 2% en poids de pigments dans la composition, et 

- les composes suivants : 

composition A : emulsion aqueuse de PDMS (47,5% MA) 
composition B : dispersion aqueuse de polymere acrylique (42,7% MA) 
10 composition C : emulsion aqueuse de PDMS (20,2% MA) + dispersion aqueuse 
de polymere acrylique (18,2% MA) 

On applique les compositions sur les levres de 10 personnes qui evaluent de ma- 
niere sensorielle les criteres suivants : brillance, transfert, collant, demaquillage a 
15 I'eau froide, demaquillage a I'eau chaude savonneuse (1% de teepol dans I'eau) 
et demaquillage a I'huile. 



On obtient les resultats suivants : 
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On a done constate que la composition selon invention se demaquille aisement a 
I'aide d'un demaqulllant huileux classique, ou d'eau chaude savonneuse. 
25 De plus, on a constate que la composition selon I'invention ne transferait pas du 
tout et etait peu collante lorsqu'elle etait appliquee sur les levres. 

Exemple 2 

30 On prepare une composition comprend les constituents suivants : 

- dispersion aqueuse de polymere acrylique (45% de matiere seche) 13% MA 
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- emulsion aqueuse de silicone (50% de matiere seche) 14,5% MA 

- dispersion aqueuse de cire polymerique (25% de matiere seche) 7% MA 

- pigment 2% 
-glycerine 1,25% 

5 - gelifiant 0,9% 

- eau qsp 1 00% 



La cire est prealablement dispersee dans I'eau puis Ton ajoute les autres compo- 
ses. On obtient une composition de rouge a levres qui s'applique aisement sur les 
10 levres, et forme un film brillant, legerement collant, qui ne transfere pas et resiste 
a I'eau. 

II se demaquille aisement a I'aide d'une huile demaquillante classique. 
Exemple 3 

15 

On prepare une composition comprend les constituants suivants : 

- dispersion aqueuse de polymere acrylique (45% de matiere seche) 18% MA 



- emulsion aqueuse de silicone (50% de matiere seche) 20,5% MA 

- pigment 2% 
20 - glycerine 1 .25% 

- gelifiant 1 ,2% 

- eau qsp 1 00% 



On obtient une composition de rouge a levres qui s'applique aisement sur les le- 
vres, et forme un film tres brillant, qui ne transfere pas et se demaquille aisement 
25 avec des huiles demaquillantes classiques. 
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REVENDICATIONS 



1. Composition cosmetique ou dermatologique susceptible d'etre appliquee sur la 
5 peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, comprenant un systeme polyme- 
rique qui comprend au moins un polymere filmogene, caracterisee par le fait 
qu'elle comprend en outre au moins une emulsion aqueuse d'au moins un com- 
pose silicone. 

10 2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle le polymere filmogene est 
present dans la composition sous forme solubilise (dissous). 

3. Composition selon la revendication 1. dans laquelle le polymere filmogene est 
present dans la composition sous forme de dispersion de particules dans un mi- 

15 lieu cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable. 

4. Composition selon la revendication 3, dans laquelle le polymere filmogene est 
present dans la composition sous forme de dispersion aqueuse de particules. 

20 5. Composition selon la revendication 4, dans laquelle la taille des particules de 
polymere en dispersion aqueuse est comprise entre 10-500 nm, de preference 
entre 20 et 150 nm. 

6. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le po- 
25 lymere filmogene est choisi parmi les polymeres synthetiques, de type polycon- 

densat ou de type radicalaire, les polymeres d'origine naturelle, et leurs melan- 
ges. 

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le po- 
30 lymere filmogene est choisi parmi les polyurethannes anioniques, cationiques, 

non ioniques ou amphoteres; les polyurethannes-acryliques; les polyurethannes- 
polyvinylpirrolidones; les polyester-polyurethannes; les polyether-polyurethannes; 
les polyurees; les polyuree/polyurethannes; les polyesters; les polyesters amides; 
les polyesters a chaine grasse; les polyamides; les resines epoxyesters; les po- 
35 lymeres ou copolymeres acryliques et/ou vinyliques; les copolymeres acryli- 
ques/silicones; les copolymeres nitrocellulose/acryliques; la resine shellac, la 
gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les copals, les derives cellulosi- 
ques; les polymeres hybrides; leurs melanges. 

40 8. Composition selon I'une des revendications 1 a 2, dans laquelle le polymere 
est choisi parmi les derives de proteines d'origine animale ou vegetale tels que 
les hydrolysats de keratine et les keratines sulfoniques, la polyvinylpyrrolidone, 
les copolymeres vinyliques; les glycoaminoglycanes, I'acide hyaluronique et ses 
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derives, les polymeres acryliques, les polysaccharides, les polymeres cellulosi- 
ques et leurs derives. 

9. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le sys- 
5 teme polymerique est apte a former un film verifiant au moins une des conditions 

suivantes : 

. un module de Young inferieur a environ 200 MPa, de preference inferieur a en- 
viron 100 MPa, et preferentiellement inferieur a 80 MPa, et/ou 

. une elongation superieure a environ 200%, et, de maniere preferentielle, supe- 
10 rieure a 300%, et/ou 

. une durete inferieure a 110, de preference inferieure a 70, plus preferentielle- 
ment inferieure a 55. 

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle 
15 I'emulsion aqueuse d'au moins un compose silicone a une taille des gouttelettes 

inferieure a 1 micron, notamment une taille de gouttelettes de I'ordre de 10 a 80 

nm, 

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le 
20 compose silicone present dans I'emulsion est choisi panni les polyorganosiloxa- 

nes, notamment les polyalkylsiloxanes, les polyarylsiloxanes, les polyalkylarylsi- 
loxanes, les copolymeres polyethersiloxanes, organomodifies ou non, les gom- 
mes et resines de silicones, les polysiioxanes modifies par des groupements or- 
ganofonctionnels, les silicones volatils, ainsi que leurs melanges. 

25 

12. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le 
compose silicone est choisi parmi les polydimethylsiloxanes linealres a groupe- 
ments terminaux trimethylsilyle; les polydimethylsiloxanes lineaires a groupe- 
ments terminaux dimethylsilanol; les polydimethylmethylphenylsiloxanes; les po- 

30 lydimethyldiphenylsiloxanes. 

13. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le 
compose silicone est present dans la composition a raison de 0,1% a 50% en 
poids de matiere seche de silicone, de preference a raison de 5% a 30% en 

35 poids. 

14. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant en ou- 
tre une dispersion aqueuse de cire, de preference une microdispersion aqueuse 
de cire. 

40 

15. Composition selon la revendication 14, dans laquelle la cire est choisie parmi 
la cire d'abeilles, la cire de lanoline, les cires d'insectes de Chine, la cire de riz, la 
cire de Carnauba, la cire de Candellila, la cire d'Ouricurry, la cire d'Alfa, la cire de 
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fibres de liege, la cire de canne a sucre, la cire du Japon, la cire de sumac, la cire 
de montan, les cires microcristaliines, les paraffines, I'ozokerite, les cires de poly- 
ethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch, les copoiymeres 
cireux ainsi que leurs esters, les cires obtenues par hydrogenation catalytique 
5 d'liuiles animales ou vegetales ayant des chaines grasses, iineaires ou ramifiees, 
en C8-C32, les cires de silicone, les cires fluorees, 

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous 
la forme d'une composition de maquillage tel que rouge a levres, fond de teint, 

10 fard a joues, fard a paupieres, eye-liner ou mascara; d'une composition de soin; 
d'une composition solaire ou autobronzante. 

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, permettant apres 
application I'obtention d'un film de tres bonne tenue et/ou qui ne transfere pas 

15 et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas et/ou qui ne colle pas. 

18. Composition de maquillage ou de soin sans transfert, comprenant un systeme 
polymerique qui comprend au moins un polymere filmogene et une emulsion 
aqueuse d'au moins un compose silicone. 

20 

19. Utilisation de I'association d'un systeme polymerique qui comprend au moins 
un polymere filmogene, et d'une emulsion aqueuse d'au moins un compose sili- 
cone, dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi- 
muqueuses et/ou les muqueuses, afin d'obtenir un film de tres bonne tenue et/ou 

25 qui ne transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas et/ou qui ne 
colle pas. 

20. Utilisation de I'association d'un systeme polymerique qui comprend au moins 
un polymere filmogene, et d'une emulsion aqueuse d'au moins un compose sili- 

30 cone, dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi- 
muqueuses et/ou les muqueuses, pour diminuer le transfert et/ou la migration de 
ladite composition. 

21. Utilisation de I'association d'un systeme polymerique qui comprend au moins 
35 un polymere filmogene, et d'une emulsion aqueuse d'au moins un compose sili- 
cone, pour la fabrication d'une composition destinee a traiter therapeutiquement 
la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 
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